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@ Glanzpigmente auf Basis mil organischen Pigmenten beschichteter, plattchenformiger Substrate 

Glanzpigmente auf Basis mit organischen Pigmenten 
beschichteter, plattchenformiger Substrate, bei denen das 
organische Pigment direkt auf die Substratoberflache aufge- 
bracht ist, wobei als organische Pigmente Phthaiocyanine, 
Metallphthalocyanine und Thioindigoverbindungen ausge- 
schlossen sind, 

sowie deren Herstellung und Verwendung. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Glanzpigmente auf Basis mit organischen Pigmenten beschichteter, 
plattchenf6rmiger Substrate, bei denen das organische Pigment direkt auf die Substratoberflache aufgebracht 
5 ist, wobei als organische Pigmente Phthaiocyanine, Metallphthalocyanine und Thioindigoverbindungen ausge- 
schlossen sind. 

Weiterhin betrifft die Erfindung die Herstellung dieser Glanzpigmente sowie ihre Verwendung zur Einfar- 
bung von Lacken, Druckfarben, Kunststoffen, Glasern, keramischen Produkten und Zubereitungen der dekorati- 
ven Kosmetik. 

10 Glanz- oder Effektpigmente werden in zunehmendem MaBe in vielen Bereichen der Technik eingesetzt, 

beispielsweise in Automobillakken, in der dekorativen Beschichtung, der Kunststoffeinfarbung, in Druck-, An- 

strich-, insbesondere Sicherheitsfarben sowie in der Kosmetik. 

Ihre optische Wirkung beruht auf der gerichteten Reflexion an uberwiegend flachig ausgebildeten, ausgerich- 

teten metallischen oder stark lichtbrechenden Pigmentteiichen. Je nach Art der Pigmentteiichen spricht man 
15 auch von Metalleffektpigmenten (z. B. Aluminium, Zink, Kupfer oder deren Legierungen) oder Perlglanzpig- 

menten (z. B. auf Basis metalloxidbeschichteter Glimmer wie Muskovit, Phlogopit und Biotit, Talkum oder Glas). 
Die Glanzpigmente kdnnen durch Beschichtung der Ausgangssubstrate mit dunnen Filmen aus hochbrechen- 

den Oxiden wie Chrom(III)oxid, vor allem Eisenoxid und Titanoxid mehrphasig aufgebaut sein. Durch Interfe- 

renz und gegebenenfalls Absorption ergibt sich in diesen Fallen in Abhangigkeit von der Dicke der Oxidschicht 
20 eine Vielzahl von Farbtonvariationen; man nennt diese Pigmente auch Interferenzpigmente. 

Durch die gerichtete Reflexion des einfallenden Lichtes an den plattchenformigen Pigmentteiichen zeigen die 

z. B. in Lack ausgerichteten beschichteten Glanzpigmente Goniochromatizitat, d. h. der Farbeindruck (Helligkeit 

und/oder Farbton und/oder Farbsattigung) ihrer Lackierung andert sich in Abhangigkeit vom Belichtungs- bzw. 

BetrachtungswinkeL Diese Effekte lassen sich auf ein kompliziertes Zusammenspiel von Reflexion und Trans- 
25 mission des auftreffenden Lichts zuruckf uhren, wobei dessen Farbe durch an den Pigmentteiichen hervorgerufe- 

ne Phanomene wie Interferenz an dunnen Schichten und Absorption an farbigen Zentren venlndert werden 

kann. 

Als farbige Zentren kommen dabei neben gefarbten, anorganischen Oxiden wie Eisen(III)-, Chrom(III)- und 
CobaIt(II)oxid auch organische Farbmittel in Betracht, die den Vorteil haben, daB durch Variation ihrer chemi- 
30 schen Struktur fur das beschichtete Glanzpigment eine deutlich grSBere Vielfalt an Farbnuancen m6glich ist. 

Da die meist geringe Affinitat organischer Farbmittel zu anorganischen, insbesondere oxidischen Oberflachen 
zu Problemen bezuglich der Haftfestigkeit des organischen Belags fuhren kann, werden zur Herstellung orga- 
nisch beschichteter Glanzpigmente vielfach Haftvermittler, wie Harz-Bindemittelsysteme (EP-A-403 432), anio- 
nische Polymere und Chromsalze (US-A-4 755 229) oder Aluminiumhydroxid (DE-A-24 29 762) eingesetzt. Die 
35 Verwendung dieser Hilfsmittel ist jedoch in verschiedener Hinsicht nachteilig. Die meist polymeren Bindemittel 
verursachen in der Regel eine Abtrubung des Pigments und kdnnen, da sie zumindest teilweise in organischen 
Solventien losiich sind, bei der Einarbeitung des beschichteten Pigments in das jeweilige Anwendungsmedium 
eine Ablosung der organischen Schicht nicht verhindern. Der Einsatz von Metallsalzen ist auf Farbmittel 
beschrankt, die mit Metallkationen stabile, unlosliche Komplexe bilden. 
40 SchlieBlich ist es auch bekannt, organische Pigmente ohne Zuhilfenahme eines Haftvermittlers direkt auf die 
Substratoberflache aufzubringen. So ist in der DE-A-35 36 168 ein Verfahren beschrieben, bei dem Kupenfarb- 
stoffe, speziell 4-Methyl-6-chlor-6'-methoxythioindigo, als Leukofarbstoff alkalisch gelost werden und aus dieser 
Losung wahrend der Oxidation zum Farbstoff auf das Substrat aufgefallt werden. 

Weiterhin ist es aus der DE-A-40 09 567 bekannt, Phthalocyanin- oder Metallphthaiocyaninpigmente durch 
45 Wasserzugabe aus konzentrierter Schwefelsaure auf silikatischem Substrat abzuscheiden. 

Auch diese Verfahren bzw. die so beschichteten Pigmente weisen Nachteile auf. Entweder ist man auf die 
Verwendung reversibel reduzierbarer organischer Pigmente (Kupenfarbstoffe) beschrankt, oder es kdnnen nur 
Glanzpigmente mit blau-gruner Absorptionsfarbe hergestellt werden. 

Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, mit organischen Pigmenten beschichtete Glanzpigmente 
so bereitzustellen, die die genannten Nachteile nicht aufweisen und sich insgesamt durch gute Anwendungseigen- 
schaften auszeichnen. 

DemgemaB wurden die eingangs definierten Glanzpigmente gefunden. 

Weiterhin wurde ein Verfahren zur Herstellung dieser Glanzpigmente gefunden, welches dadurch gekenn- 
zeichnet ist, daB man die Substratteilchen in einer Ldsung des organischen Pigments dispergiert und dieses 
55 anschlieBend mit Hilfe eines Losungsmittels, in dem das organische Pigment weitgehend unldslich ist, direkt auf 
die Oberflache der Substratteilchen auffallt. 

AuBerdem wurde die Verwendung dieser Glanzpigmente zur Einfarbung von Lacken, Druckfarben, Kunst- 
stoffen, Glasern, keramischen Produkten und Zubereitungen der dekorativen Kosmetik gefunden. 

Bei den erfindungsgemaBen Glanzpigmenten sind die organischen Pigmente direkt ohne Verwendung eines 
60 Haftvermittlers auf die Substratoberflache aufgebracht. 

Prinzipiell eignen sich alle organischen Pigmente, die in einem Losungsmittel unzersetzt losiich sind, in dem 
das anorganische Substrat ungelost bleibt. 

Beispielsweise sind alle Monoazo-, Disazo-, Anthrachinon-, Anthrapyrimidin-, Chinacridon-, Chinophthalon-, 
Diketopyrrolopyrrol-, Dioxazin-, Flavanthran-, Indanthron-, Isoindolin-, lsoindolinon-, Isoviolanthron-, Perinon-, 
65 Perylen-, Pyranthron- und Triphenylmethanpigmente und deren Metallkomplexe, soweit existent, geeignet. 

Besonders geeignet sind Pigmente, die im Farbstoffgerust eine Amino- oder Amidgruppe enthalten, wie 
aminosubstituierte Anthrachinonpigmente, Anthrapyrimidin-, Chinacridon-, Dioxazin-, Flavanthron-, Indan- 
thron- und Isoindolinpigmente. 
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Im einzelnen seien aus den verschiedenen Reihen folgende Pigmente beispielhaft aufgefuhrt: 

— Monoazopigmente: 

CJ. Pigment Brown 25; CI. Pigment Orange 5, 36, 67; C.I. Pigment Red 3, 48 :4, 52 :2, 251, 132, 170; C.L 
Pigment Yellow 1, 3, 73, 74, 65, 97, 151, 154; 5 

— Disazopigmente: 

CI. Pigment Red 144, 166; CI. Pigment Yellow 12, 17, 83, 1 13; 

— Anthrachinonpigmente: 

CI. Pigment Yellow 1 47 ; CL Pigment Red 177; to 

— Anthrapyrimidinpigmente: 
CI. Pigment Yellow 108; 

— Chinacridonpigmente: 

CI. Pigment Red 1 22, 202, 207 ; CL Pigment Violet 1 9; 

— Chinophthaionpigmente: 15 
CI. Pigment Yellow 138; 

— Diketopyrrolopyrrolpigmente: 
CI. Pigment Red 254; 

— Dioxazinpigmente: 

CL Pigment Violet 23, 37 ; 20 

— Flavanthronpigmente: 
CL Pigment Yellow 24; 

— Idanthronpigmente: 
CL Pigment Blue 60, 64; 

— Isoindolinpigmente: 25 
CL Pigment Orange 69; CL Pigment Red 260; CL Pigment Yellow 139; 

— Isoindolinonpigmente: 

CL Pigment Orange 6 1 ; CL Pigment Red 257 ; CL Pigment Yellow 1 09, 1 1 0, 1 73 ; 

— Isoviolanthronpigmente: 

CL Pigment Violet 31; 30 

— Perinonpigmente: 

CI. Pigment Orange 43 ;CL Pigment Red 194; 

— Perylenpigmente: 

CL Pigment Black 31; CL Pigment Red 123, 149, 178, 179, 190, 224; CL Pigment Violet 29; Pyranthronpig- 
mente: 35 
CL Pigment Orange 51 ; CL Pigment Red 216; 

— Triphenylmethanpigmente: 
CL Pigment Blue 61, 62; 

— Metallkomplexe: 

CL Pigment Red 48; 2, 52 : 2. 40 

AIs Substrat sind fur die erfindungsgemaBen Glanzpigmente silikatische Plattchen bevorzugt, besonders helle 
bzw. weiBe Glimmer, ganz besonders Schuppen von naB vermahienem Muskovit. Selbstverstandlich sind auch 
andere naturliche Glimmer wie Phlogopit, Biotit, kunstiiche Glimmer, Talk- und Glasschuppen geeignet. 

Die Substratteilchen sind vorzugsweise mit Metalloxid beschichtet Sie zeigen dann deutlich verstarkte 45 
Interferenzfarben und eignen sich besonders zur Herstellung von "two- tone"- Pigmenten, die in applizierter 
Form je nach Belichtungs- bzw. Betrachtungswinkel entweder die Interferenzfarbe des Substrats oder die 
Absorptionsfarbe des organischen Pigments zeigen. 

Fur die Metalloxidbeschichtung sind die ilblichen, hochbrechenden, farblosen oder farbigen Metalloxide wie 
Eisen{III)oxid, Chrom(III)oxid, Titan-, Zirkon- und Zinndioxid sowie deren Mischungen geeignet. Die Substrate 50 
konnen dabei sowohl mit nur einer als auch mit mehreren unterschiedlichen Metailoxidschichten belegt sein. 

Die Herstellung der metalloxidbeschichteten Substrate ist allgemein bekannt. Metalloxid-, im wesentlichen 
titandioxidbeschichtete Glimmerpigmente sind auch im Handel unter den Namen Iriodin® (E. Merck, Darm- 
stadt), Fionac®(KemiraOy, Pori, Finnland) und Mearlin® (Mearl Corporation, New York) erhaltlich. 

Die erfindungsgemaBen Glanzpigmente enthalten in der Regel 0,05 bis 10Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 55 
2 Gew.-°/o organisches Pigment, bezogen auf das anorganische Substrat. 

Die erfindungsgemaBen Glanzpigmente zeichnen sich durch gute Anwendungseigenschaften wie hohen 
Glanz, Farbtonreinheit, interessante Farbeffekte, verbessertes Deckvermogen und gute Echtheiten aus. Wenn 
Absorptionsfarbe des aufgebrachten organischen Pigments und Interferenzfarbe des anorganischen Substrats 
voneinander abweichen, werden interessante two- tone- Pigmente erhalten. Stimmen die beiden Farbtone dage- 60 
gen uberein, ergeben sich besonders hochglanzende, farbintensive, einfarbige Pigmente. 

Beim erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung der Glanzpigmente wird die unterschiedliche Loslichkeit 
der organischen Pigmente in verschiedenen Losungsmitteln ausgenutzt. 

ZweckmaBigerweise geht man so vor, daB man das organische Pigment zunachst in einem geeigneten 
Losungsmittei (I) lost und dann die Substratteilchen in der entstandenen Losung dispergiert. Umgekehrt kann 65 
man jedoch auch erst die Substratteilchen in dem Losungsmittei (!) dispergieren und dann das organische 
Pigment zugeben und losen. Durch Mischen mit einem geeigneten zweiten Losungsmittei (Il)setzt man anschlie- 
Bend die Loslichkeit des organischen Pigments so stark herab, daB es sich auf den als Kristallisationskeimen 
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dienenden Substratteilchen abscheidet. 

Als Losungsmittel (I) eignen sich alle Losungsmittel, in denen das organische Pigment unzersetzt loslich ist und 
das anorganische Substrat ungelost bleibt. Geeignet sind sowohl anorganische als auch organische Losungsmit- 
tel, die polar sind Es konnen sowohl protische als auch aprotische Losungsmittel verwendet werden. 

Bevorzugt sind z. B. Phenol, Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidon und Dimethylsulfoxid. Besonders bevor- 
zugt sind, insbesondere konzentrierte, Sauren wie Schwefelsaure, Polyphosphorsaure, Ameisensaure, Essigsiiu- 
re, Trifluor- und Trichloressigsaure und Benzoesaure. Selbstverstandlich konnen auch deren Mischungen einge- 
v setzt werden. 

Je nach dem Losevermogen des verwendeten Losungsmittels und der Loslichkeit des organischen Pigments 
muB deren Mischung zur Losung des Pigments erhitzt werden oder nicht. In der Regel reichen Temperaturen bis 
200° C aus. Dient konzentrierte Schwefelsaure als Losungsmittel, reicht ublicherweise Raumtemperatur aus. 

Als Losungsmittel (II) eignen sich alle Losungsmittel, die sich mit dem ersten Losungsmittel mischen und die 
Loslichkeit des organischen Pigments so stark herabsetzen, daB es volistandig oder nahezu vollstandig auf dem 
anorganischen Substrat abgeschieden wird. In Frage kommen auch hier sowohl anorganische als auch organi- 
sche Losungsmittel. Bevorzugt sind zum Beispiel Wasser und Aikohole, wie Methanol und Ethanol. 

Man geht ublicherweise so vor, daB man entweder das Losungsmittel (II) langsam zu der Dispersion des 
anorganischen Substrats zutropft oder die Dispersion in dieses Losungsmittel eingieBt. Dabei kann KQhlung 
erforderlich sein. 

Die Isolierung des beschichteten Pigments kann anschlieBend in ublicher Weise durch Abfiltrieren, Waschen 
und Trocknen erfolgen. 

Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens konnen die neuen Glanzpigmente uber das ganze Farbspektrum 
vorteilhaft hergestellt werden. 

Die erfindungsgemaBen Glanzpigmente eignen sich fur eine Vielzahl von Anwendungszwecken wie zur 
Einfarbung von Lacken, Druckfarben, Kunststoffen, Glasern, keramischen Produkten und Zubereitungen der 
dekorativen Kosmetik. 



Beispiele 

Herstellung von mit organischen Pigmenten belegten, titandioxidbeschichteten GUmmerpigmenten. 

Beispiel 1 bis 16 

p g des organischen Pigments P wurden in Ii g des Losungsmittels (I) bei T °C gelost Dann wurden 100 g 
Ti0 2 -beschichtetes Glimmerpigment als Substrat X in dieser Losung 2 bis 5 min dispergiert Die erhaltene 
Suspension wurde anschlieBend unter Ruhren zu 1 2 g des Losungsmittels (II) gegeben. Das so beschichtete 
Pigment wurde abfiitriert, mit Wasser gewaschen und getrocknet 

Die Prufung der erhaltenen Pigmente erfolgte durch Abrakeln ihrer 10 gew.-%igen Lacke (handeisublicher 
Polyester-CAB-Lack) auf Karton. 

Einzelheiten zu diesen Versuchen sowie deren Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 
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Patentanspriiche 

1. Glanzpigmente auf Basis mit organischen Pigmenten beschichteter, plattchenformiger Substrate, bei 
denen das organische Pigment direkt auf die Substratoberflache aufgebracht ist, wobei als organische 
Pigmente Phthalocyanine, Metaliphthalocyanine und Thioindigoverbindungen ausgeschlossen sind. 5 

2. Glanzpigmente nach Anspruch 1, die als organische Pigmente Monoazo-, Disazo-, Anthrachinon-, An- 
thrapyrimidin-, Chinacridon-, Chinophthalon-, Diketopyrrolopyrrol-, Dioxazin-, Flavanthron-, Indanthron-, 
Isoindolin-, Isoindolinon-, Isoviolanthron-, Perinon-, Perylen-, Pyranthron-, Triphenylmethanpigmente oder 
deren Metallkomplexe enthalten. 

3. Glanzpigmente nach Anspruch 1 oder 2, die als organische Pigmente Anthrachinon-, Anthrapyrirnidin-, 10 
Chinacridon-, Dioxazin-, Flavanthron-, Indanthron- oder Isoindolinpigmente enthalten. 

4. Glanzpigmente nach den Anspriichen 1 bis 3, bei denen das Substrat aus metalloxidbeschichteten, 
silikatischen Plattchen besteht 

5. Verfahren zur Herstellung der Glanzpigmente gemafi den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi man die Substratteilchen in einer Losung des organischen Pigments dispergiert und dieses anschlieBend 15 
mit Hilfe eines Losungsmittels, in dem das organische Pigment weitgehend unloslich ist, direkt auf die 
Oberflache der Substratteilchen auffallt. 

6. Verwendung der Glanzpigmente gemaS den Anspriichen 1 bis 4 zur Einfarbung von Lacken, Druckfar- 
ben, Kunststoffen, Glasern, keramischen Produkten und Zubereitungen der dekorativen Kosmetilc 
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